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@> Wassrige Polymerdispersionen mit verringerter Geruchsemission 

(§) Die vorliegende Erfindung betrifft wa&rige Polymerdisper- 
sionen mit verringerter Geruchsemission, die erhaltlich sind 
durch Zugabe des Zinksaizes der Ricinoisaure und/oder des 
ZinksaJzes der Abietinsaure bzw. anaioger Harzsauren und/ 
Oder weiterer Zinksaize anderer gesattigter Oder ungesattrg- 
ter hydroxylierter Fettsauren mit 16 und mehr C-Atomen als 
desodorierende Mittel. 
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Beschreibung » 

Die vorliegende Erfindung betrifft waBrige Polyraerdispersionen mit verringerter Geruchseraission sowie 
Verfahren zur Desodorierung waBriger Polymerdispersionen. 
5 WaBrige Polymerdispersionen sind industrielle Massenguter, die vielfaltige Verwendungen, z. B. als Gnindla- 
ge von Anstrichfarben, im Bauten- iind Korrosionsschutz, in der Papier-, Textil- und Teppichbeschichtung, etc. 
finden. Ein Problem derartiger Dispersionen besteht darin, daB sie produktionsbedingt verschiedenste Geruch- 
semitt men wie Mercaptane, die aJs Molekulargewichtsregler b i der Polymerisation dienen, Ammoniak, der zm* 
Neutralisation verwendet wird, Restmonomere etc. enthalten. Der resuluerende Genich wird seitens der Ver- 
io braucher als imangenehm empfunden, weshalb ein Bedarf an desodorierten waBrigen Polymerdispersionen 
besteht 

Bekanntiich erfolgt die Desodorierung im allgemeinen durch Behandlung der Dispersionen nach ihrer Her- 
stellung mit Wasserdampf, um die enthaltenen fluchtigen Anteile zu entfemen. Viele Dispersionen sind fiir diese 
Art der Desodorierung jedoch nicht hinreichend stabil. so daB Koagulatbildung auftritt. was eine aufwendige 
15 Filtration vor der weiteren Verwendung zur Folge hat Wunschenswert ist somit eine andere Art der Desodorie- 
rung, z. B. durch Zugabe eines geruchsbindenden Mittels zu den waBrigen Polymerdispersionen, um das vorge- 
nannte aufwendige Verfahren zu vereinfachen. 

Wasservertragliche Mittel mit desodorierender Wirkung sind vor allem aus dem Bereich der Kosmetik und 
Korperpflege bekannt So beschreibt die DE-A-17 92 074 Mittel mit desodorierender Wrkung, die als Wirkstof- 
20 f e das Zinksalz der Ricinolsaure, Salze oder Ester anderer gesattigter oder ungesattigter hydroxylierter Fettsau- 
ren sowie Zinksalze der Abietinsaure bzw. anderer analoger Harzsauren enthaltea Diese Mittel werden vor 
allem fur die Herstellung von Seifen. Waschmitteln, Raumsprays und Deostiften verwendet 

Die pE-C-37 26 636 beschreibt ebenfalls Desodorantien auf auf Basis des Zinksalzes der Rictnolsaure. die 
zusatzlich Ldsungsmittel und Ldsungsvermittler enthalten. Als Losungsvermittler werden dabei die hydrolysier- 
25 ten Enaddukte und Diels-Alder-Addukte von Ricenf ettsauren und Maleinsaureanhydrid verwendet Diese Mittel 
smd auch bei hoherem Wassergehalt stabil und neigen nicht mehr zur Trubung und Ausfallung einzelner 
Komponenten. Somit sind sie auch fur die Verwendung im technischen Bereich, wie z. B. der Geruchsbeseitigung 
in Klaranlagen. Deponien, Haushaltungen, Krankenhausem, der Landwirtschaft, der Tierzucht, der Tierverwer- 
tung sowie in Fleisch- und Fischbetrieben geeignet 
30 Die DE-A-38 08 1 14 beschreibt ebenfalls Mittel mit desodorierender Wirkung, die das Zinksalz der Ricinol- 
saure sowie gegebenenf alls das Zinksalz der Abietinsaure und/oder Zinksalze anderer gesattigter oder ungesat- 
tigter hydroxylierter Fettsauren mit 16 oder mehr C-Atomen sowie als Losungsvermittier einen oder mehrere 
Partialester von Di- oder Polyhydroxyalkanen, Mono- und Disacchariden, Polyethylenglykolen oder Alkanola- 
minen mit den Enaddukten von Maleinsaureanhydrid an mindestens einfach ungesattigte Cio— C25-Carbonsau- 
35 ren enthalten. Gemische dieses Typs konnen in Zubereitungen in praktisch aflen Verhahnissen mit Wasser 
kombiniert werden, ohne daB deren Haltbarkeit in irgendeiner Weise beeintrachtigt wird 

Die DE-A-40 14 055 beschreibt ebenfalls desodorierende Mittel auf Basis von Zinkricinoleat, die einen ethox- 
yUerten Fettalkohol und em tertiares Amin, vorzugsweise einen tertiaren Aminoalkohol, enthalten. Diese Mittel 
zeichnen sich durch gate Wasservertraglichkeit und zusatzlich gute FlieBfahigkeit aus, wodurch Produkte 
40 hergestellt werden konnen, die auch bei iangerer Lagerzeit und hohem Wassergehalt stabU in Losung bleiben. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, waBrige Polymerdispersionen mit verringerter 
Geruchseraission zur Verfugung zu stellen. Dabei darf der Zusatz des desodorierend wirkenden Mittels weder 
die Eigenschaften der Polymerdispersionen, wie z. B. die Stabilitat der dispersiven Verteilung, noch die der aus 
den Polymerdispersionen hergestellten Produkte beetntrachtigen. 
45 Oberraschenderweise wurde nun gefunden, daB diese Aufgabe gelost wird, wenn den Polymerdispersionen 
ein Mittel zugegeben wird, welches das Zinksalz der Ricinolsaure enthalt 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher waBrige Polymerdispersionen mit verringerter Geruchse- 
mission, erhaltiich durch Zugabe des Zinksalzes der Ricinolsaure und/oder des Zinksalzes der Abietinsaure bzw. 
analoger Harzsauren und/oder eines Zinksalzes anderer gesattigter oder ungesattigter hydroxylierter Fettsau- 
50 ren mit 16 und mehr C-Atomen als desodorierende MitteL 

Als waBrige Polymerdispersionen konnen tnsbesondere Dispersionen auf Basis von Monomeren, wie z. B. 
Alkylacrylaten. Alkylmethaciylaten, Vmylestem von Ci— Qs-Monocarbonsauren, Vinylaromaten, ethytenisch 
ungesattigten Nitrilen, Vinylhalogeniden. Ci — Cia-Alkjivinylethem und aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit 
2 bis 8 C-Atomen und 1 oder 2 Doppelbindungen, oder Mischungen dieser Monomere verwendet werden, wobei 
55 es sich um Homo- oder Copolymerisate faandeln kann. 

Bevorzugte Monomere sind z. B. Methyhnethacrylat, Methylacrylat, n-Butylmethacrylat, n-Butylacryiat, Et- 
hyhnethacrylat, Ethylacrylat, 2-Ethylhexyimethacrylat, 2-Etl^exylacryIat, VmyUaurat Vinylstearat, Vinyipro- 
pionat, Vinylacetat, Vinylformiat, Vinylbutyrat, Vinylvalerat, Vinylhexanoat, Vmyi.2-ethyihexanoat, Vinjddeca- 
noat, Styrol, a-Methylstyrol a-Butylstyrot o-Chlorstyrol, Vmyltoluole, Acryinitril, Methacrjdnitril, Vinylchlorid, 
60 Vinylidenchlorid, Metiiyl-. Etiiyl-, n-Propyl-, i-Propyl-, n-Butyl-, i-Butyl-. 2-EthylhexylvinyIether, Butadien, Iso- 
pren eta, oder deren Mischungen. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung handelt es sich bei den waBrigen Polymerdisper- 
sionen um Styrol/Butadien-Dispersionen. 

GemaB iner and ren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erftndung hand It es sidi bei den waBrig n Poly- 
65 merdispersionen um Alkylacrylat/Styrol-Dispersionen und AJk^dmethacr^t/Styrol-Dispersionen, insbesondere 
um Bu^acrylat/Styrol-Dispersionen. 

Als desodorierende Mittel konnen das Zinksalz der Ricinolsaure und/oder das TlnV s^ iy der Abietinsaure bzw. 
di Zinksalze ander r analoger Harzsauren, wie z. B. der Neoabi tinsaure, LSvopimarsaure, Pimarsaure, Palu- 

2 
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strinsaure eta verwendet werden. Ebenso kann das desodorierende Mittel weitere Zinksaize anderer gesattigter 
Oder ungesattigter hydroxylierter Fettsauren mit 16 und mehr Kohlenstoffatomen, wie z. B. die Trihydroxystear- 
insaure, enthaJten. Die letztgenannten Verbindungen verstarken die desodorierende Wirkung des Zinkricinole- 
ats. 

AJs desodorierendes Mittel kann auch eine waBrige Dispersion von Zinkricinoleat imd weiteren der vorer- 5 
wahnten Zinksaize eingesetzt werden, die mit der waBrigen Polymerdispersion vertragliche Losungsvermittler 
und ggf. Losungsmittel enthalt 

Geeignete Losungsvermittler sind z. B. aus der DE-C-37 26 632, DE-A-38 08 1 14 und DE-C-40 14 055 bekannt 
und umfassen hydrolysierte Enaddukte und Diels-AJder-Addukte von Ricenfettsauren und Maleinsaureanh- 
ydrid, wobei die Addukte zuerst mit Wasser hydrolysiert und anschiieBend mit einer Base, wie Natronlauge, lo 
Kalilauge, Amraoniak und/oder Triethanolamin neutralisiert werden. Weitere geeignete Losungsvermittler sind 
Partialester von Di- oder Polyhydro)cyalkanen, Mono- und Disacchariden, Polyethylenglykolen oder Alkanola- 
minen mit den Enaddukten von Maieinsaureanhydrid an mindestens einfach ungesattigte Cio— Czs-Carbonsau- 
ren, wie z. B. Ricinolsaure, Olsaure, Linoisaure und Linoiensaure, wobei insbesondere Partialester verwendet 
werden, die anschiieBend mit Arainen umgesetzt oder noch mit Aminosaureestem, wie den Giykolestem der is 
Asparaginsaure und/oder der Glutaminsaure kombiniert werden. Ebenso konnen ais LosungsvermittJer ethox- 
ylierte Cio— Ci^-Fettalkohole mit gerader oder verzweigter Alkylkette und weniger als 30 Ethyienoxideinheiten 
pro MoIekuJ in Kombination mit einem tertiaren Amin, bevorzugt einem tertiaren Aminoalkohol, wie z. B. 
Triethanolamin oder N44,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin verwendet werden. 

Geeignete Ldsungsmittel sind z, B. ein- und mehrwertige Aikohole sowie Glykolether, insbesondere Ethanoi, 20 
Isopropanol Propylenglykol, Dipropylenglykol Glycerin und Trimethylolpropan. 

Zur Verringerung der Geruchsemission wird den waBrigen Polymerdispersionen das desodorierende Mittel in . 
einer ziu* Verringerung des Geruchs wirksamen Menge, insbesondere in einer Menge von bis zu 5 Gew.-%, 
bevorzugt bis zu 1 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffgehalt der wafingen PolymerdispersioQ und den Feststoff- 
gehalt des desodorierenden Mittels, zugesetzt 2S 

GemaB einer bevorzugten AusfOhrungsform der Erfindung wird das desodorierende Mittel in einer. Menge 
von 0,01 bis 1 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffgehalt der waBrigen Polymerdispersion und den Feststoffge- 
halt des desodorierenden Mittels, zugesetzt 

GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung wird zur Desodorierung eine waBrige 
Dispersion des Zinkricinoleats mit einer Dichte von etwa 1,00 g/cm^ verwendet. Der Wassergehalt liegt bei 50 30 
bis 100%, insbesondere bei 80 bis 90%. Der pH-Wert der zugesetzten waBrigen Dispersion liegt bei etwa 6 bis 8 :^ 
und der 2^inkgehalt liegt bei etwa 0,5 bis 13%. - 

Zur Hersteilung der erfindungsgemaBen waBrigen Polymerdispersionen wird z. B. eine waBrige Dispersion 4 
des Zinksalzes der Ricinolsaure in eine waBrige Polymerdispersion eingeruhrt, wobei der pH-Wert dieser t- 
Polymerdispersionen zuvor gegebenenfalls mit einer anorganischen oder organischen Base, wie z. B. NaOH, auf 35 
einen geeigneten Wert eingestellt werden kann. 

WaBrige Polymerdispersionen stellen^ im Gegensatz zu den nach dem Stand der Technik mit dem Zinksalz der 
Ricinolsaure behandelten Systemen zweiphasige Systeme aus einer waBrigen Phase und einer Poiymerphase 
dar, bei denen die Geruchsemittenten sowohl in der waBrigen Phase ais auch im dispergierten Polymer enthalten i 
sind. Es war nicht zu erwarten und somit uberraschend, daB auch eine Desodorierung der in den Polymerisatteil- 40 
chen befindlichen Geruchstrager mit Zinkricinoleat erfoigt. Daruber hinaus war es Qberraschend, daB auch der 
Geruch von Restmonomeren, wie Alkyi(meth)acrylaten und vinyiaromatischen Verbindungen, z. B. Styrol, wirk- r 
sam verringert werden kann. Vorteilhafterweise reichen dennoch bereits geringe Mengen an Zinkricinoleat fur - ' 

eine desodorierende Wirkung aus, so daB die anwendungstechnischen Eigenschaften der waBrigen Polymerdis- 
persionen durch den Zusatz im allgemeinen nicht beeintrachtigt werden. Ebenso wird die Stabilitat der dispersi- 45 
ven Verteilung nicht beeintrachtigt 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung des Zinksalzes der Ricinolsaure und/oder des 
Zinksalzes der Abietinsaure bzw. analoger Harzsauren und/oder weiterer Zinksaize anderer gesattigter oder 
ungesattigter hydroxylierter Fettsauren mit 16 imd mehr C-Atomen als desodorierende Mittel bzw. die Verwen- 
dung der oben beschriebenen Mittel auf Basis des Zn-Salzes der Ricinolsaure zur Desodorienmg waBriger 50 
Polymerdispersionen. 

Die erfindungsgemaBen Polymerdispersionen mit verringerter Geruchsemission konnen in ublicher, dem 
Fachmann bekannten Weise zu technischen Produkten, wie z. B. Bindemittein fur Anstrichfarfoen, Beschichtun- 
gen im Bauten- und Korrosionsschutz. Beschichtungen fur Papier, Textilien. Teppiche, Leder, eta verarbeitet 
— werden. . 55 

Die im folgenden auf gefuhrten Beispiele soilen die Erfindung veranschaulichen, ohne sie jedoch einzuschran- 
ken. 



BEISPIELE 

60 

Beispiel 1 (erfindungsgemaB) 

a) Hersteilung einer Butadien/Styroi-Dispersion 

Vorlage: 65 
025 kg Natriumlauryisiilf at (10 gew.-%ig in Wasser) 
3,88kgZulauf 1 
1,05 kg Zulaufa 
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19,40 kg vollentionisiertes Wasser 
Zulauf 1 : 

2,75 kg Natriumlaurylsulfat (10 gew.-%ig in Wasser) 

0,50 kg tert-Dodecylmercaptan 

1,50 kg Acrylsaure 
17^ kg Butadien 
31,00 kg Styrol 

24,25 kg vollentionisiertes Wasser 
Zulauf 2: 

0,40 kg Natriumperoxodisulfat 

435 kg vollentionisiertes Wasser. 

Die vorgelegte Mischung wurde 15 min bei 85^*0 polymerisiert AnschlieBend wurden der restliche Zulauf 1 
wahrend 5 Stunden und, gleichzeitig mit Zulauf 1 beginnend, Zulauf 2 wafarend 5,5 Stunden zugegeben. 

TeilchengroBe: 170 nm 
Feststoffgehalt:50 Gew.-% 
Tg(DSC.Messung): 17**C 
pH-Wert:2,l. 

b) HersteUung der Mischung aus waBriger Polymerdispersion und desodorierendem Mittel 

Die Butadien/Styrol-Dispersion aus Stufe a) wurde durch Zugabe von 25%iger NaOH auf einen pH-Wert von 
73 eingestellt AnschlieBend wurde unter Ruhren eine waBrige Dispersion des Zioksalzes der Ricinolsaure mit 
einem Feststoffgehalt von 15 % zugegeben, so daB man Mischungen erhielt, die das desodorierende Mittel mit 
einem Anteil von 

a) 0,03% 

b) 0.15% 

c) 03% 

bezogen auf den Feststoffgehalt der waBrigen Butadien/Styrol-Dispersion aus Stufe a) und den Feststoffgehalt 
des desodorierenden Mittels, enthieiten. 

c) Beurteilung des Geruchs an Dispersionsfilmen 

Zur HersteUung der Filme wird durch Verdunnen der in Stufe b) hergestellten waBrigen Polymerdispersion 
mit Wasser eine ca. 25%ige Dispersion erzeugt Als Referenzsubstanz dient eine 25%ige Dispersion aus Stufe a) 
ohne Zusatz von Zinkridnoieat 

Die Mischungen werden zur Erzeugung von Filmen auf eine Silikonkautschukplatte gegossen und anschlie- 
Bend 24 Stunden bei 40**C getrocknet Die so erhaltenen Fdme im Format von ca. 123 cm x 8 cm werden in eine 
bei 80^ C vorgeheizte Glasflasche von 250 ml Votumen mit Schraubdeckel gefullt und 5 Minuten in einen auf 
80'' C geheizten Trockenschrank gestellt AnschlieBend laBt man auf Raumten^>eratur abkuhlen und den Geruch 
von sechs Testpersonen anhand einer Notenskala von 1 bis 6 (Intensitat) beurteilen. Die Ergebnisse der 
Genichsprufung gibt Tabelle 1 wieder. 
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Tabelle 1 



Antell desodorie- 
rendes Mittel 


0,03 % 


0,15 % 


0,3 % 


ohne 


Mischiing 


la 


lb 


Ic 


verglexch 




Intensitat 


Intensitat 


Intensitat 


XntensitSt 


Testperson 1 


3 


3 


2 


4 


Testperson 2 


3 


3 


3 


3 


Testperson 3 


4 


4 


3 


5 


Testperson 4 


3 


3 


3 


4 


Testperson 5 


3 


2 


4 


4 


Testperson 6 


3 


3 


1 


1 












Mittelwert 


3.1 


3.0 


2.7 


3.5 



Beispiel 2 (erfindungsgeniaB) 
a) Herstellung einer a-Butylacryiat/Styrol-Dispersion 

Vorlage: 

14,00 g Natriunilaurylsuifat (10%ig in Wasser) 

Z222 g Ci2-Alkyldiphenyletherdisulfat-Na-Salz (45%ig in Wasser) 
82,10 gdesZulaufs 1 

6,25 g des Zulaufs 2 
296,00 g voUentionisiertes Wasser 
Zulauf 1 : 

2,00 g Na-pyrophosphat 16,00 g Natriumiaurylsulfat (10%ig in Wasser) 

1 1,1 1 g Ci2- Aikyldipheny!etherdisulfat-Na-salz (45%ig in Wasser) 
30,93 g Acrylsaure 
900,00 g n-Butylacrylat 
100,00 gStyrol 

4,000 g tert-l>odecyiniercaptan 
100,00 g vollentionisiertes Wasser ^ 
Zuiauf2: 

5,000 g Natriumperoxodisulfat 
120,00 g voQentionisiertes Wasser 
Zulauf 3: 

10,00 g tert-Butyihydroperoxid (10%ig in Wasser) 
Zulauf 4: 

10, 00 g Hydroxymethylsulfinsatire-Na-salz (10%ig in Wasser). 

Die vorgelegte Mischung wurde 15 min bei 85*C polymerisiert AnschlieBend wurde bei 85*C zunachst 
wahrend einer Zeitspanne von 2 Stunden der restliche Zulauf 1 und, gieichzeitig mit Zulauf 1 beginnend, 
wahrend einer 2^itspanne von 2J5 Stunden der restliche Zulauf 2 zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 
anschlieBend^nocfa eine Stunde bei 85^ C nac hgeriihrt, auf 25*C abgekuhlt und.dann mit Zulauf 3 und^yersetzL 
Man erhielt eine Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 51,3 Gew.-% und einem pH von 2,4. TeDchengroBe 
(Malvern Autosizer): 151 nm. 

b) Herstellung der Mischung aus waBriger Polymerdispersion und desodorierendem Mittel 

Die n-Butylacrylat/Styrol-Dispersion aus Stufe a) wurde durch Zugabe von 25%iger NaOH auf einen pH- 
Wert von 7,2 eingestellt AnschlieBend wurde unter Ruhren eine waBrige Dispersion des Zinksalzes der Ricinol- 
saure mit einem Feststoffgehalt von 15% zugeg ben, so daB man Mischungen erhielt, die das desodorierende 
Mittel mit einem Anteil von 

a) 0,01% 

b) 0,03% 

c) 0,05% 
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bezogen aiif den Feststoffgehalt der waBrigen n-Butylacrylat/StyroI-Dispersioa aus Stufe a) und den Feststoff- 
gehalt des desodorierenden Mittels enthielten. 

c) Beurteilung des Genichs an Dispersionsfilmen 

Zur Herstellung der Filme und zur Beurteilung des Geruchs wiu-de das in Beispieis Ic beschriebene Verfahren 
angewandt Die Ergebnisse der Geruchsprufung gibt Tabelle 2 wieder. 

TabeUe 2 



Anteil desodorie- 


0,01 % 


0,03 % 


0,05 % 


ohne 


Hischung 


2a 


2b 


2c 


Vergleich 




Intensitat 


Intensitat 


Intensitat 


Zntensitat 


Testperson 1 


2 


2 


1 


3 


Testperson 2 


4 


4 


4 


4 


Testperson 3 


3 


2 


2 


2 


Testperson 4 


2 


2 


2 


3 


Testperson 5 


3 


3 


3 


4 


Tes^erson 6 


3 


3 


= 3 


4 


Testperson 7 


2 


2 


1 


2 












Mittelwert 


2,7 


2,6 


2,3 


3,1 



Verg^eichsbeispiel 1 

a) Eingesetzt wurde die n-Butylacrylat/Styrol-Dispersion aus Beispiel 2a. 

b) Herstellung der Mischung aus waBriger Polymerdispersion und ZnO. 

Die n-Butylacrylat/Styrol-Dispersion aus Beispiel 2a wurde durch Zugabe von 25%iger NaOH auf einen 
pH-Wert von 7^ eingesteilt AnschlieBend wurde unter intenshrem Ruhren Zinkoxid reinst nach DAB (Fa. 
Merck, Darmstadt) zugegeben, so daB man Mischungen erhielt, die das Zinkoxid mit einem Anteil von 

a) 0,01% 

b) 0,03% 

c) 0,05% 

bezogen auf den Feststoffgehalt der waBrigen n-Butylacrylat/StyroI-Dispersion aus Stufe a enthielten. 
c) Beurteilung des Geruchs an Dispersionsfilmen 

Zur Herstellung der Filme und zur Beurteilung des Geruchs wurde das in Beispiel Ic beschriebene Verfah- 
ren angewandt Die Ergebnisse der Geruchsprufung gibt Tabelle 3 wieder. 
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Tabelle 3 



rendes Mittel 


0,01 % 


0,03 % 


0,05 % 


ohne 


Mischiing 


3a 


3b 


3c 


Vergleich 










XAX Wd I& JL SwCL^ 


Testpearson 1 


A 

r« 








Testperson 2 


j| 

4 


4 


A 


4 


Testperson 3 










Testperson 4 










Testperson 5 


3 


3 


4 


4 


Testperson 6 


4 


3 


3 


4 


Testperson 7 


3 


3 


2 


2 












Mittelwert 


3,3 


3,0 


3,1 


3,1 



Wie die Ergebnisse der G«rucfasprufungen der erfindungsgemaBen Beispiele I und 2 (Tabellen 1 und 2) 30 
eindeutig belegen, lassen sich waBrige Polymerdispersionen mit verringerterGeruchsemission durch Zusatz der 
beschriebenen desodorierenden Mittel auf Basis des Zmksalzes der Ricinolsaure hersteUen. Dabei sind vorteil- 
hafterweise bereits sehr geringe Mengen wirksam. Das Vergieichsbeispiel 1 (Tabelle 3). bei dem ZjiO als 
Referenzsubstanz zu den erfindungsgemaBen desodorierenden Mitteln verwendet wurde, zeigte bei der Ge- 
nichsprufungkeine VerringerungderGeruchsemission. 35 



Patentanspruche 

1. WaBrige Polymerdispersionen mit verringerter Genichsemission, erhaltiich durch Zugabe des Zinksalzes - 
der Ricinolsaure und/oder des Zlinksaizes der Abietinsaure bzw. analoger Harzsauren und/oder eines 40 
Zinksalzes anderer gesattigter oder ungesatdgter hydroxylierter Fettsauren mit 16 und mehr C-Atomen als 
desodorierende MitteL ' . £ 

2. WaBnge Polymerdispersionen nach Anspruch 1, wobei das desodorierende Mittei in einer Menge von bis 
zu 5 Gew.-%, bevorzugt bis zu 1 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffgehalt der waBrigen Polymerdisper- 
sion, zugegeben wird. 45 

3. WaBrige Polymerdispersionen nach Anspruch 1, wobei das desodorierende Mittel in einer Menge von 
0»01 bis 1 G€w.-%, bezogen auf den Feststo^gehalt der waBrigen Polymerdispersion, zugegeben wird. 

4. WaBrige Polymerdispersionen nach einem der Anspruche 1 bis 3, wobei das desodorierende Mittel als 
waBrige Dispersion, gegebenenfalls unter Zugabe eines Losungsvermitders, zugesetzt wird. 

5. WaBrige Polymerdispersionen nach Anspruch 4. wobei es sich bei dem Losungsvermittler um hydrolisier- 50 
te Enaddukte und Dieis-Aider-Addukte von Ricenf ettsauren und Maleinsaureai^ydrid; 

Pardalester von Di- oder Potyfaydroxyalkanen, Mono- und Disacchariden, Polyetfayienglykolen oder Alka- 
nolaminen mit den Enaddukten von Maleinsaureanhydrid an mindestens einfach ungesatdgte Cio*C25-Car- 
bonsauren; 

ethoxyiierte Cio---Ci8-Fettalkohole nii^gerader oder verzwei gter Alkylkette_und weMger_als.30-Ethylenr 55 _ _ 

oxideinheiteiTpro MoiekQl in Kombination mit einem tertiaren Amin, bevorzugt einem tertiaren Aminoal- 

kohol; 

handelt 

6. WaBrige Polymerdispersionen nach Anspruch I, wobei als Nonomere Alkyl(meth)acrylate. Vinyiester von 
Ci— Cis-Nonocarbensauren, Vinylaromaten. ethylenisch ungesattigte Nitrile, Vinylhalogenide, C|— Cu-Al- eo 
kylvinyietfaer und aliphatische Kohlenwasserstoffe mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen und ! oder 2 Doppelbin- 
dungen verwendet werden und es sich um Homo- oder Copolymerisate handelt 

7. WaBrige Polymerdispersionen nach Anspruch 6, wobei es sich um Styrol/Butadien-Dispersionen handelt 
8- WaBrige Polymerdispersionen nach Anspruch 6, wobei es sich um Alk^meth)acryiat/Styrol-D!spersio- 
nen, insbesondere um Butyiacf^at/Styrol-Dispersionen handelt 65 

9. Verfahren zur Desodorienmg waBriger Polymerdispersionen, dadurch gekennzeichnet daB zu der waBri- 
gen Polymerdispersion das desodorier nde Mittel, gemaB einem der Anspruche 1 bis 5, gegeben wird. 

10. Verwendung des Zinksalzes der Ricinolsaure und/oder des Zinksalzes der Abietinsaure bzw. analoger 
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Harzsauren und/oder weiterer Zinksalz anderer gesattigter oder ungesattigter hydroxylierter Fettsauren 
mit 16 und mehr C-Atomen, gegebenenfalls zusamraen mit einera Losungsvermittler, wie in Anspruch 4 
Oder 5 definiert, zur Desodoriening waBriger Poiymerdispersionen. 
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